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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft flammenhydrolytisch hergestelltes Titandioxid-Mischoxid, das Verfahren zu seiner 
Herstellung und seine Verwendung. 

Es ist bekannt, Titandioxid-Mischoxid auf hydrolytischem Wege in der Gasphase herzustellen. So wird in der 
DE-A9 52 891 ein Verfahren zur Herstellung von Mischoxiden von Aluminium und Titan Oder Titan und 
Sihcium beschrieben, bei welchem eine Spalttemperatur im Bereich zwischen 250 und 650°C eingehalten wird. 
♦Pw. D F" A .? 931 810 beschreibt ein auf flammenhydrolytischem Wege hergestelltes Siliciumdioxid-Titandio- 
xid-Mischoxid, welches 99,9 bis 91,1 Gew.-% Siliciumdioxid und 0,1 bis 93 Gew.-% Titandioxid enthalt. 

Die DE-A 36 1 1 499 beschreibt ein flammenhydrolytisch hergestelltes Aluminiumoxid-Titandioxid-Mischoxid, 
welches 56 Gew.-% Aluminiumoxid und 44 Gew.-% Titandioxid enthalt 

Gegenstand der Erfindung ist ein flammenhydrolytisch hergestelltes Titandioxid-Mischoxid mit einer BET- 
Oberfiache von 10 bis 150 nrVg, welches 1 bis 30 Gew.-% Aluminiumoxid oder 1 bis 30 Gew.-% Siliciumdioxid 
als Bestandteil des Mischoxides enthalt. 

In einer bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung kann das Titandioxid-Mischoxid die folgenden physika- 
hsch-chemischen Kenndaten aufweisen: 

AhOyGehalt (Gew.-%) 1 -30 

Si0 2 -Gehalt (Gew.-%) 1 -30 

Spezifische Oberflache (m 2 /g) 10- 150 

PrimarteilchengroBe(nm) 5-100 
Stampfdichte(g/1) 50-400 
GlQhverlust(2 h bei 1000°C)(Gew.-%) 0,5-5 
Chloridgehalt(Gew.-%> <i 
Rutilgehalt(%) 20-90 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung des flammenhydrolytisch hergestell- 
ten Titandioxid-Mischoxides nach Anspruch 1, welches dadurch gekennzeichnet ist, daB man wasserfreies 
Aluminiumchlond oder Siliciumtetrachlorid verdampft, zusammen mit einem Inertgas, z. B. Stickstoff, in die 
Mischkammer ernes bekannten Brenners tiberfQhrt, dort mit Wasserstoff, Luft und gasformigem Titantetrachlo- 
c^ ! !?r- e A ne w- artlgen Verhaltnis » daB das entsprechend zusammengesetzte Al 2 03/Ti0 2 -Mischoxid oder 
Si02/Ti02-Mtschoxid ergibt, vermischt, das 4-Komponentengemisch in einer Reaktionskammer verbrennt, da- 
nach das feste Titandioxid-Mischoxid von den gasfSrmigen Reaktionsprodukten abtrennt und gegebenenfalls in 
feuchter Luft von anhaftendem Chlorwasserstoff befreit 

Die erfindungsgemaBe flammenhydrolytische Umsetzung kann bei Temperaturen von 1000 bis 3000°C durch- 
geftlhrtwerden. 

Das erfindungsgemaBe Titandioxid-Mischoxid kann zur Herstellung von Katalysatoren, Katalysatortragern, 
Photokatalysatoren, Keramiken, Autolacken und kosraetischen Artikeln (insbesondere als UV-Absorber in 
Sonnenschutzmitteln) und als Hitzestabilisator in Siliconkautschuken eingesetzt werden. 
a D ?L e rfj ndun S$gemaBe Titandioxid-Mischoxid weist vorteUhafterweise eine h6here Temperaturbestandigkeit 
der Oberflache auf. Es ist feinteilig, sehr homogen, sehr rein und weist eine hohe Dispergierbarkeit auf. 

Beispiele 

AlCb und T1CI4 Oder SiCU und TiCU werden in zwei getrennten Verdampfern verflQchtigt (Verdampfertem- 
peraturen: AICI3 250°Q SiCU 1 00° C, TiCU 200° C) und die Chloriddampfe mittels Stickstoff in die Mischkammer 
ernes Brenners geleitet Dort werden sie mit Wasserstoff und getrockneter Luft und/oder Sauerstoff vermischt 
^ao^ 6 u Cr , R ^ ktlonskam mer verbrannt In der Koagulationsstrecke werden die Reaktionsprodukte auf etwa 
110 C abgekUhlt Die Mischoxide werden anschlieBend mit einem Filter abgeschieden. Durch eine Behandlung 
der Pulver mit feuchter Luft bei Temperaturen zwischen 500 und 700°C wird anhaftendes Chlorid entfernt 

I den Tabellen 1 und 2 sind die Reaktionsbedingungen und die Produkteigenschaften fUr verschiedene 
Mischoxide zusammengestellt. 

Temperaturbestandigkeit der spezifischen Oberflache 

Beispielhaft wurde die spezifische Oberflache der Mischoxide 4 und 9 nach einer Kalzination bei Temperatu- 
ren zwischen 500 und 800°C bestimmt Die Haltezeit betrug jeweils 4 Stunden. Als Vergleichsmaterial wurde das 
undotierte pyrogene Titanoxid P 25 (BET 50 m 2 /g) verwendet Die Ergebnisse sind in Fig. 1 dargestellt 

— Die spezifische Oberflache von P 25 bricht ab 600° C stark ein. 

- Die DoUerung mit Aluminiumoxid liefert ein Material mit deutlich stabilerer Oberflache (800°C: 30 m 2 /e 
anstatt 1 2 mVg bei P 25). 

Tempera^S J mdioxid wird ein ^er erhalten, dessen Oberflache Qber den untersuchten 

Die neuen Materialien kdnnen bei hohen Temperatur eingesetzt werden und sind somit besonders fOr die 
Herstellung von Katalysatoren und Katalysatortragern geeignet 
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Patentanspruche 

1. Flammenhydrolytisch hergestelltes Titandioxid-Mischoxid mit einer BCT-Oberflache von 10 bis 150 m 2 /z 
welches 1 bis 30 Gew.-% Aluminiumoxid oder 1 bis 30 Gew.-% Siliciumdicixid als BestandteU des Mischoxi- 
des enthait 

Z Verfahren zur Herstellung des flammenhydrolytisch hergestellten Titandioxid-Mischoxides nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man wasserfreies Aluminiumchlorid oder Siliciumtetrachlorid ver- 
nl m 2lu 2u ? arainen „ mit einem Intertgas, z.B. Stickstoff, in die Mischkammer eines bekannten Brenners 
Qoerfllnrt, dort nut Wasserstoff, Luft und gasf6rmigem Titantetrachlorid in einem derartigen Verhaltnis. daB 
das entsprechend zusammengesetzte AI 2 03ni02-Mischoxid oder Si02m0 2 -Mischoxid ergibt, vermischt, 
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das 4-Komponentengemisch in einer Reaktionskammer verbrennt, danach das feste Titandioxid-Mischoxid 
von den gasfflrmigen Reaktionsprodukten abtrennt und gegebenenfalJs in feuchter Luft von anhaftendem 
Chi rwasserstoff befreit. 

3. Verwendung des flammenhydrolytisch hergestellten Tnandioxid-Mischoxides nach Anspruch 1 zur Her- 
stellung von Katalysatoren, KatalysatortrSgern, Photokataiysatoren, Keramiken, Autolacken und kosmeti- 
schen Artikeln (insbesondere von Sonnenschutzmitteln) und als Hitzestabilisator in Siliconkautschuken. 
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Temperaturstabilitat 

der spezifischen Oberflache 
Haltezeit 4 h 
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